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(57) Abstract: The invention relates to a wo- 
ven belt for a paper machine, especially for a 
corrugated cardboard machine. Said belt (1, 
2, 3) comprises a first fabric layer (20, 60, 80) 
that absorbs the tensile forces and that con- 
sists of warp threads (21, 22; 61, 62, 63, 64; 
81, 82, 83, 84) and woof threads (4; 6; 8), 
and an additional, upper fabric layer (10; 50; 
70) that covers the first fabric layer (20; 60; 
80) and that consists of warp threads (11, 12, 
13, 14; 51, 52, 53, 54; 71, 72, 73, 74) and 
woof threads (4) and shapes the upper face 
of the paper. The fabric layers (10, 20; 50, 
60; 70, 80) are interwoven by means of bind- 
ing threads (40, 41, 42, 43; 44, 45; 46, 47). 
In order to allow for the provision of a belt 
that has a mechanically solid structure and is 
yet highly permeable, the belt (1 ; 2; 3) is pro- 
vided with drainage channels (50) that extend 
at least partially through the belt and through 
which the vapor from the upper fabric layer 
(10; 50; 70) can be removed from the surface 
of the paper. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung 
betrifft einen gewebten Gurt fur eine 
Papier-maschine, insbesondere fur eine 
Wellpappmaschine. Der Gurt (1, 2, 3) besteht 
aus einer die Zugkrafte aufnehmenden ersten 
Gewebelage (20, 60, 80) aus Kettfaden 
(21, 22; 61, 62, 63, 64; 81, 82, 83, 84) und 
SchuBfaden (4; 6; 8) und aus einer diese 
erste Gewebelage 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite J 
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(20; 60; 80) abdeckcnden weitcren, obcrcn Gewebelage (10; 50; 70) aus Kefffaden (11, 12, 13, 14; 51, 52, 53, 54; 71, 72, 73, 74) 
und SchuBfaden (4) die die obcre Papierseitc bildeL Die Gcwebclagen (10, 20; 50, 60; 70, 80) sind durch Bindefaden (40, 41, 42, 
43; 44 t 45; 46, 47) miteinander verwebt. Um bei mechanisch fester Struktur eine gute Durchlassigkeit des Gurtes zu erzielen, ist 
vorgesehen, daB der Gurt (1 ; 2; 3) Drainagekanale (50) aufweist, die den Gurt mindestens teilweise durchragen und iiber die Dampf 
aus der oberen Gewebelage (10; 50; 70) von der Papierseite abgeruhrt wird. 



WO 03/014447 



PCT/EP01/08958 



fiewebeaurt 
fflr eine Wallpappenbeklebemaschine 

Die Erfindung betrifft einen gewebten Gurt fiir eine Well- 
pappenbeklebemaschine nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Aus der WO 96/07788 ist ein gewebter Gurt fiir eine Well- 
pappenbeklebemaschine bekannt geworden, der iiber eine lange 
Betriebsdauer bei hohem Qualitatsstandard eine gute Ent- 
wSsserung des aufgelegten Gutes gewahrleistet . Aufgrund 
steigender Anf orderungen ist sicherzustellen, dafi der Gurt 
eine ausreichend hohe mechanische Festigkeit aufweist. Dies 
fuhrt zu mehrlagigen Gewebestrukturen, welche die Durch- 
lassigkeit des Gurtes nachteilig herabsetzen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Gurt fur 
eine Wellpappenbeklebemaschine derart zu gestalten, dafi 
trotz Mehrlagigkeit und hoher mechanischer Festigkeit eine 
hohe DurchlSssigkeit des Gurtes fUr eine rasche Entfeuch- 
tung eines aufliegenden Gutes gegeben ist. 

Die Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gel5st. 

Ober die Drainagekanalle wird Dampf von der Papierseite auf 
die gegenuberliegende Seite des Gurtes abgefuhrt. 

Die Drainagekanale kbnnen als Offnungen in der Webstruktur 
ausgebildet sein. Es kann jedoch auch zweckroSBig sein, dafl 
die DrainagekanSle durch unterschiedliche Fadendicken 
und/oder Fadenstrukturen gebildet sind. Die Drainagekanale 
konnen durch Fadenliicken gebildet sein, die durch Auslassen 
Oder Hinzufiigen von Faden gebildet sind. 
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Insbesondere konnen die Drainagekanaie durch einzelne Faden 
einer Gewebelage gebildet sein, die aus einem nach kurzer 
Zeit hohlraumbildenden Material bestehen. 

Das hohlraumbildende Fadenmaterial ist derart beschaffen, 
dafl es ftir den technischen Webvorgang wie ein gewbhnlicher 
Einzelfaden verarbeitet werden kann und in der Gewebe- 
struktur rSumlich als Platzhalter dient. Nach einer ge- 
wissen Betriebszeit des Gurtes, z. B. nach einer Ublichen 
Einlaufzeit hat das Fadenmaterial einen Hohlraum aus- 
gebildet, der in der Gewebestruktur als Drainagekanal 
wirkt . 

Als hohlraumbildendes Fadenmaterial hat sich ein Faden- 
material mit einem hohen Anteil an Starke erwiesen, vor- 
zugsweise bestehen die hohlraumbildenden Faden vollstMndig 
aus Starke. Fadenmaterial aus Starke kann im trockenen Zu- 
stand wie ein gewohnlicher Faden verarbeitet werden; sobald 
ein derartiger hohlraumbildender Faden aus Starke mit 
Wasser in Kontakt tritt, wird sich die Starke auflOsen und 
mit dem Wasser ausgewaschen. Das Material des hohlraum- 
bildenden Fadens 16st sich somit aus der Gewebestruktur 
heraus, so dafl sich eine Liicke ausbildet, die sich Uber die 
Lange und/oder Breite und/oder Hohe des Gurtes als 
Drainagekanal erstreckt. 

Zweckmaflig kann das hohlraumbildende Fadenmaterial auch ein 
Fadenmaterial aus Hohlraumf asern sein, die eine nur geringe 
Verschleiflfestigkeit haben. Nach einer Einlaufzeit des Gur- 
tes verschleiflen die Hohlraumf asern und brechen auf, so dafl 
der dann nach auflen offene Hohlraum einen Drainagekanal 
ausbildet. Derartige Hohlraumf asern nutzen auch den 
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Kapillaref fekt zur AbfUhrung von FlUssigkeiten von der 
Papieroberseite. 

Bevorzugt mttnden die Drainagekanale auf der Unterseite des 
Gurtes aus; in besonderer Ausgestaltung sind die Drainage- 
kanale als den Gurt durchragende HohlrSume gestaltet. Durch 
Gestaltung der Gewebestruktur beim Weben kann konstruktiv 
eine genaue Lage der Drainagekanale und eine gewunschte An- 
zahl von Drainagekanalen pro FIScheneinheit vorgesehen wer- 
den. 

Vorteilhaft ist der Gurt aus Kunststof f aden gewebt, die aus 
einer Mischung aus etwa 65% Polyester und etwa 35% Viskose 
bestehen. 

ZweckmaQig ist in den Gurt Fadenmaterial rait einer hohen 
Temperaturbestandigkeit , insbesondere Para-Aramide Oder 
Kevlar, eingewebt, das gleichzeitig als VerschleiGschutz 
dient. Insbesondere ist temperaturbestandiges Fadenmaterial 
an den Langskanten, also an den in Kichtung der Kettfaden 
verlaufenden Kanten, in einem schmalen Bereich eingewebt. 
Bs kann jedoch vorteilhaft sein, teraperaturbestSndiges 
Fadenmaterial in einem breiten Randbereich bis hin zu voll- 
flachig insbesondere als Kettfaden in der oberen und/oder 
unteren Gewebelage einzuweben. 

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den weite- 
ren Ansprtichen, der Beschreibung und der Zeichnung, in der 
ein nachfolgend im einzelnen beschriebenes AusfUhrungs- 
beispiel der Erfindung dargestellt ist. 
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Es zeigen: 

Fig. 1 einen gewebten Gurt im Langsschnitt , 

Fig. 2 eine Teildrauf sicht auf die obere, die Papierseite 
bildende Gewebelage, 

Fig. 3 eine Drauf sicht auf die Auflenseite der unteren 
Gewebelage des Gurtes, 

Fig. 4 eine schematische Drauf sicht auf die Papierseite 
eines Gurtes gema/3 Fig. 1. 

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines weiteren ge- 
webten Gurts im LSngsschnitt , 

Fig. 6 eine schematische Darstellung der Drauf sicht auf 

die obere, die Papierseite bildende Gewebelage des 
Gurts aus Fig. 5, 

Fig. 7 eine schematische Darstellung der Drauf sicht auf 
die untere Gewebelage des Gurts aus Fig. 5, 

Fig. 8 eine schematische Darstellung eines weiteren ge- 
webten Gurts im Langsschnitt, 

Fig. 9 eine schematische Darstellung der Drauf sicht auf 

die obere, die Papierseite bildende Gewebelage des 
Gurts aus Fig. 8, 



Fig. 10 eine schematische Darstellung der Drauf sicht auf 
die untere Gewebelage des Gurts aus Fig. 8. 
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In Fig. 1 ist ein AusfUhrungsbeispiel fiir einen Gurt 1 dar- 
gestellt. Der bevorzugt aus Kunststof f aden hergestellte 
Gurt 1 besteht aus einer oberen Gewebelage 10, einer die 
Zugkrafte aufnehmenden mittleren Gewebelage 20 und einer 
unteren Gewebelage 30. Die der mittleren, die Zugkrafte 
aufnehmenden Gewebelage 20 abgewandte Seite der oberen 
Gewebelage 10 bildet die Papierseite des Gewebegurtes 1. 

In den Gewebelagen 10, 20, 30 verlaufen die Schuflfaden 4 
quer zur LSngsrichtung 5 (Fig. 2) des Gurtes 1. 

In der oberen Gewebelage 10 sind vier gegeneinander ver- 
setzt verlaufende KettfSden 11, 12, 13 und 14 (Fig. 1, 2) 
vorgesehen, die sowohl nach innen zur mittleren Gewebelage 
20 hin als auch nach auflen zur Papierseite hin Uber jeweils 
mindestens zwei Schuflfaden 4 laufen. 

Die mittlere, die Zugkrafte aufnehmende Gewebelage 20 weist 
zwei zueinander versetzt verlaufende Kettfaden 21, 22 auf, 
die uber jeweils zwei Schuflfaden 4 verlaufen. 

Die untere Gewebelage 30 besteht aus vier jeweils versetzt 
zueinander verlaufenden KettfSden 31, 32, 33, 34, die nach 
innen - zur mittleren Gewebelage 20 - Uber nur einen Schufl- 
faden 4 und nach auflen Uber zumindest drei Schuflfaden 4 
laufen. 

Die drei Gewebelagen 10, 20, 30 sind Uber BindefSden 40, 
41, 42, 43 miteinander verwebt. Die Bindfaden sind in je- 
weils zwei Fadengruppen unterteilt, wobei die eine Faden- 
gruppe bildenden BindefSden 42, 43 zueinander versetzt 
laufen und die obere Gewebelage 10 an die mittlere Gewebe- 
lage 20 binden. Die BindefSden 42 und 43 sind jeweils ab- 
wechselnd uber einen Schuflfaden 4 in der oberen Gewebelage 
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10 und einen Schuflfaden 4 in der mittleren Gewebelage 20 
gefuhrt. In entsprechender Weise bindet die aus den Binde- 
faden 40 und 41 bestehende Fadengruppe die untere Gewebe- 
lage 30 an die mittlere Gewebelage 20. 

Wie sich aus Fig. 4 in Verbindung rait den Fig. 1 bis 3 er- 
gibt, ist im Ausfiihrungsbeispiel in der oberen Gewebelage 
10 des Gurtes 1 zumindest ein in Langsrichtung 5 des Gurtes 
1 verlaufender Kettfaden 14' angeordnet, der aus einem 
hohlraumbildenden Fadenmaterial besteht, also aus einem an- 
deren Fadenmaterial als die uber den ubrigen Bereich des 
Gurtes vorgesehenen Kettfaden 11, 12, 13 und 14 der oberen 
Gewebelage 10. Die einzelnen Kettfaden 11' , 12' , 13 14' 
der papierbildenden Gewebelage 10 bestehen aus hohlraum- 
bildenden Fadenmaterial, welches mit DrainagekanSlen 50 in 
Verbindung steht. Jeder Drainagekanal 50 ist bevorzugt als 
ein mechanise!* im Gewebe eingewebter Hohlraum vorgesehen, 
der sich von der Papierseite weg in Richtung auf die Unter- 
seite des Gurtes erstreckt. Bevorzugt miindet der Hohlraum 
50 auf der der Papierseite abgewandten Unterseite des 
Gurtes aus und ist insbesondere als ein den Gurt durch- 
ragender Hohlraum ausgebildet. Somit sind - wie Fig. 4 
zeigt - die Hohlraume 50 nach Art eines Abflusses ausge- 
staltet, durch welchen Dampf von der Papierseite der oberen 
Gewebelage 10 durch den Gurt 1 hindurch abgefiihrt ist. 

Die SchuflfSden 4 1 bzw. die Kettfaden 11', 12 1 , 13*, 14' 
kreuzen vorteilhaft die mechanisch eingewebten Drainage- 
kanMle 50, Insbesondere sind die DrainagekanSle 50 an den 
Kreuzungspunkten zwischen Schuflfaden 4' und Kettfaden 11', 
12', 13' und 14' angeordnet. 

Als hohlraumbildendes Fadenmaterial ist z. B. ein Faden- 
material mit einem hohen Starkeanteil anwendbar; bevorzugt 
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besteht das Fadenmaterial vollstandig aus Starke. Dies hat 
zur Folge, dafl im Trockenzustand die hohlraumbildenden 
Faden aus Starke bzw. mit einem hohen Anteil an Starke wie 
normale Faden verarbeitet werden konnen. In der Gewebe- 
struktur bilden sie Platzhalter, die sich bei Kontakt rait 
Fltissigkeit, insbesondere Wasser auf Ibsen. Die nach Auf Id- 
sung und Auswaschen der Starke aus dem Gewebe sich ergeben- 
den Fehlstellen bilden Drainagekanaie, Drainagerinnen oder 
dgl., welche jeweils in den mechanisch eingewebten 
Drainagekanal 50 mlinden. Auf diese Weise ist im Bereich 
zwischen den DrainagekanSlen 50 eine Art Drainagegitter ge- 
legt, welches die anfallende Fltissigkeit unmittelbar dem 
mechanisch eingewebten Drainagekanal 50 zuftthrt und so fttr 
eine rasche EntwSsserung des auf dem Gewebegurt auf- 
liegenden Gutes sorgt. Dabei bilden die Kettfaden aus dem 
hohlraumbildenden Fadenmaterial nach einer gewissen 
Betriebszeit in Langsrichtung verlaufende Langskanaie und 
Schul3faden 4 1 aus einem derartigen hohlraumbildenden Faden- 
material QuerkanSle. Da sich die Langskanaie und die Quer- 
kanale aufgrund der Gewebestruktur (Kettf aden/Schu!3f aden) 
kreuzen, sind die Querkanaie und die Langskanaie mit- 
einander str6mungsleitend verbunden. Eine rasche Abfuhr der 
Fltissigkeit ist so gegeben. 

Als hohlraumbildendes Fadenmaterial konnen auch Hohlraum- 
fasern verwendet werden, Ober eine langere Betriebszeit 
offnen sich aufgrund des auftretenden VerschleiBes die 
Hohlraumf asern, so daJ3 deren innere Hohlraume selbst 
Drainagekanaie bilden, die in Langsrichtung der Rett- bzw. 
Schuflfaden verlaufen. 

Urn die Drainagestruktur auch in der Tiefe f ortzusetzen, 
sind auch Rett- bzw. SchuBfaden der weiteren Gewebelagen 20 
und 30 aus hohlraumbildenden Fadenmaterial vorgesehen. Auch 
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konnen einzelne Bindefaden aus hohlraumbildenden Faden- 
material vorgesehen werden, wodurch sich in der Gewebe- 
struktur von der einen Gewebelage 10 zur anderen Gewebelage 
20 verlaufende Drainagekanale geschaffen werden konnen. 

Es kann zweckmaflig sein, zur Vermeidung einer StSrung der 
Webstruktur das hohlraumbildende Fadenmaterial als Beifaden 
4 ,f zu einem Kettfaden, Schuflfaden Oder Bindefaden vorzu- 
sehen. Die die Gewebestruktur bestimmenden KettfSden, 
Schuflfaden und Bindefaden bleiben in ihrer Anzahl unver- 
andert; erganzend wird einem Kettfaden und/oder einem 
Schuflfaden und/oder einem Bindefaden ein Faden aus hohl- 
raumbildendem Fadenmaterial als Beifaden 4" hinzugefttgt , 
der als Platzhalter spater die gewunschten Drainagekanale 
bildet . 

Hohlraumbildende Faden k5nnen zweckmaBig in der die Papier- 
seite bildenden Gewebelage 10 vorgesehen sein, wobei zur 
Unterstutzung der EntwSsserung und Bildung von Drainage- 
kanalen 50 auch die weiteren Gewebelagen 20, 30 hohlraum- 
bildende Faden enthalten konnen. 

Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung eines weiteren 
gewebten Gurtes 2 im Langsschnitt . Der Gurt 2 besteht aus 
einer oberen Gewebelage 50 und einer unteren Gewebelage 60. 
In der oberen Gewebelage 50, die die Papierseite bildet, 
verlaufen die vier gegeneinander versetzt angeordneten 
Kettfaden 51, 52, 53 und 54 und in der unteren Gewebelage 
60 die vier gegeneinander versetzt angeordneten Kettfaden 
61, 62, 63, 64. Die Schuflfaden 6 verlaufen quer zur LSngs- 
richtung 7, wobei die Kettfaden uber jeweils zwei Schufl- 
faden 6 verlaufen. Die obere Gewebelage 50 und die untere 
Gewebelage 60 sind durch Bindefaden 44, 45 miteinander ver- 
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webt, wobei die Bindefaden gegeneinander versetzt uber je- 
weils einen Schufcfaden 6 verlaufen. 

Fig, 6 zeigt eine schematische Darstellung der Draufsicht 
auf die obere Gewebelage und Fig. 7 eine schematische Dar- 
stellung der Draufsicht auf die untere Gewebelage des 
gleichen Gurtausschnitts wie in Fig. 6 dargestellt. Die 
vier Kettfaden 51, 52, 53 und 54 sind nebeneinander ange- 
ordnet, daran anschlieflend sind die beiden Bindefaden 44 
und 45 angeordnet. Die FSden der unteren Gewebelage 60 
sind, wie in Fig. 7 dargestellt, entsprechend verwebt. Der 
Kettfaden 52 der oberen Gewebelage 50 und die Kettfaden 62 
und 64 der unteren Gewebelage 60 weisen einen gr6J3eren 
Durchmesser als die tibrigen Kettfaden auf. Dadurch sind 
DrainagekanSle gebildet, wobei die obere Gewebelage 50 mehr 
DrainagekanSle aufweist als die untere Gewebelage 60. Die 
DrainagekanSle konnen auch durch die Fadenstruktur der 
Kettfaden 51 bis 54 und 61 bis 64 gebildet sein. Hierzu 
konnen die Faden beispielsweise Rillen in ihrer Langs- 
richtung auf weisen. 

In den Fig. 8, 9 und 10 ist ein Gurt 3 dargestellt, der 
eine obere Gewebelage 70 und eine untere Gewebelage 80 auf- 
weist. Die Kettfaden 71 bis 74 der oberen Gewebelage 70 und 
die Kettfaden 81 bis 84 der unteren Gewebelage 80 verlaufen 
entsprechend den Kettfaden 51 bis 54 und 61 bis 64 in Fig. 
5. Die obere Gewebelage 70 und die untere Gewebelage 80 
sind tiber Bindefaden 46 und 47 miteinander verwebt, wobei 
die Bindefaden 46, 47 Uber jeweils einen Schuflfaden 8 der 
Gewebelagen 70 und 80 verlaufen. Fig. 9 zeigt die schema- 
tische Draufsicht auf den Gurt 3. Die Kettfaden 71 bis 74 
sind nebeneinander verwebt, daran anschlieBend folgen die 
Bindefaden 46 und 47. Die Drainagekanaie sind durch Weg- 
lassen jeder zweiten Kettf adenf olge der Gewebelage 70 ge- 
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bildet, so dafi auf die BindefSden 46 und 47 erneut Binde- 
faden 46 und 47 folgen und sich daran eine weitere Polge 
von Kettfaden 71 bis 74 anschliefct. Die in Fig. 10 als An- 
sicht auf die Unterseite des Gurts 3 dargestellte untere 
Gewebelage 80 veriauft entsprechend der in Fig. 7 dar- 
gestellten unteren Gewebelage 60 des Gurts 2, wobei die 
KettfMden 81 bis 84 der unteren Gewebelage 80 alle den 
gleichen Durchmesser aufweisen kOnnen. 

Zur Erhdhung der Temperaturbestandigkeit und Verschleifl- 
festigkeit eines Gurts 1,2,3 kann im Randbereich des 
Gurtes in GurtlSngsrichtung 5, 7 Fadenmaterial mit einer 
hohen Temperaturbestandigkeit , insbesondere Para-Aramide 
oder Kevlar, eingewebt sein. Das temperaturbestandige 
Fadenmaterial kann sich auch \iber die gesamte Breite einer 
oberen Gewebelage 10, 50 , 70 oder einer unteren Gewebelage 
30, 60, 80 oder sowohl einer unteren als auch einer oberen 
Gewebelage erstrecken. Die Drainagekanaie 50 ktinnen auch 
als Offnungen in der Webstruktur ausgebildet sein. Hierzu 
kannen beispielsweise benachbarte Kettfaden einer Gewebe- 
lage Uberkreuzt sein. 

Das Fadenmaterial kann aus 65% Polyester und 35% Viskose 
bestehen. Es kann jedoch auch eine andere Zusammensetzung 
vorteilhaft sein. 

Als Fadenmaterial kann auch ein Monofil zum Einsatz kommen. 
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AnsprUche 



1. Gewebter Gurt fur eine Wellpappenbeklebemaschine mit 
einer die ZugkrSfte aufnehmenden ersten Gewebelage 
(20, 60, 80) aus KettfSden (21, 22; 61, 62, 63, 64; 
81, 82, 83, 84) und SchuBfSden (4; 6; 8) und mit 
einer diese erste Gewebelage (20; 60; 80) abdeckenden 
weiteren, oberen Gewebelage (10; 50; 70) aus Kett- 
faden (11, 12, 13, 14; 51, 52, 53, 54; 71, 72, 73, 
74) und Schuflfaden (4; 6; 8), die die obere Papier- 
seite bildet, wobei die Gewebelagen (10, 20; 50, 60; 
70, 80) durch BindefSden (42, 43; 44, 45; 46, 47) 
miteinander verwebt sind, 

dadurch gekennzeichnet , dafl der Gurt Drainagekanale 
(50) aufweist, die den Gurt mindestens teilweise 
durchragen und tiber die Dampf aus der oberen Gewebe- 
lage (10; 50; 70) von der Papierseite abgeftthrt wird. 

2. Gurt nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Drainagekanale (50) 
als Offnungen in der Webstruktur ausgebildet sind. 

3. Gurt nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, dafl die Drainagekanale (50) 
durch unterschiedliche Fadendicken und/oder Faden- 
strukturen der verwebten Faden (4, 6, 8, 11, 12, 13, 
14, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 
74, 81, 82, 83, 84) gebildet sind, 

4. Gurt nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, daJ3 durch Auslassen oder Hin- 
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zufUgen von Faden (71, 72, 73, 74) Fadenlucken ge- 
bildet sind, die die Drainagekanale (50) bilden. 

5. Gurt nach einem der AnsprUche 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, dafl die Drainagekanale (50) 
durch einzelne Faden (11', 12' , 13', 14', 4') einer 
Gewebelage (10, 20) gebildet sind, die aus einem nach 
kurzer Zeit hohlraumbildenden Fadenmaterial bestehen. 

6. Gurt nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, dafl das Fadenmaterial einen 
hohen Anteil an Starke aufweist, vorzugsweise aus 
Starke besteht. 

7. Gurt nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, dafl das Fadenmaterial aus 
Hohlraumfasern besteht. 

8. Gurt nach einem der AnsprUche 5 bis 7, 

dadurch gekennzeichnet, dafl die Faden (ll 1 , 12', 13' , 
14 ' , 4 ' ) aus hohlraumbildenden Material als Kettf aden 
und/oder als Schufifaden und/oder als Bindefaden, vor- 
zugsweise als Beifaden (4") eingewebt sind. 

9. Gurt nach einem der AnsprUche 1 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, dafl in der die Zugkrafte auf- 
nehmenden ersten Gewebelage 20; 60; 80) die Kettf aden 
(21, 22; 61, 62, 63, 64; 81, 82, 83, 84) Uber min- 
destens jeweils zwei Schufifaden (4; 6; 8) laufen und 
in der weiteren, oberen Gewebelage (10; 50; 70) die 
Kettfaden (11, 12, 13, 14; 51, 52, 53, 54; 71, 72, 
73, 74) nach innen und aufien uber zumindest zwei 
Schufifaden (4; 6; 8) laufen, wobei in der oberen und 
der unteren Gewebelage (10, 30; 50, 60; 70, 80) die 



WO 03/014447 



PCT/EP01/08958 



13 



Kettfaden (11 bis 14; 31 bis 34; 51 bis 54; 61 bis 
64; 71 bis 74; 81 bis 84) innerhalb einer Fadengruppe 
jeweils gegeneinander versetzt angeordnet sind und 
alle Gewebelagen (10, 20 , 30; 50, 60; 70, 80) iiber 
BindefSden (40, 41, 42, 43; 44, 45; 46, 47) mit- 
einander verwebt sind, wobei die Bindefaden (40, 41, 
42, 43; 44, 45; 46, 47) insbesondere tiber jeweils 
einen SchuBfaden (4; 6; 8) laufen. 

10. Gurt nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet , daft der Gurt (1, 2, 3) aus 
Kunststof fSden gewebt ist, die aus einer Mischung aus 
etwa 65% Polyester und etwa 35% Viskose bestehen. 

11. Gurt nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dafl in den Gurt (1, 2, 3) 
Padenmaterial mit einer hohen TemperaturbestSndig- 
keit, insbesondere Para-Aramide Oder Kevlar, einge- 
webt sind* 
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